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Die f olgenden Angaben sind dan vom Anmelder eingoroichten Unterlagen entnommen 

® AntiverschleiBadditiv fur Tmten und das Additiv enthaltende Tlntenzusammensetzung 

(57) Die vorliegende Erfindung betrifft die Verwendung ei- 
nes Pigments oder einer Mischung von Pigmenten als An- 
tiverschlei^additiv in Tintenzusammensetzungen. Die Er- 
findung betrifft ferner eine Tlntenzusammensetzung, die 
dadurch gekennzeichnet ist, daft sie, bezogen auf das Ge- 
samtgewicht der Zusammensetzung, entweder weniger 
als 0,1 Gew.-% Ru&pigment (a) oder weniger als 1 Gew.-% 
organisches Pigment (b) oder weniger als 1 Gew.-% einer 
Mischung der Pigmente (a) und (b) enthalt, wobei der Ge- 
halt der Komponente (a) in der Tintenzusammensetzung 
weniger als 0,1 Gew.-% ist. 
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■ ?'.:•., ,' /: - . ' : :; • l '-'i • : : • 'Beschreiburig ;; ^. . • 

rDic Erfindung bctnfft die Verwendung von Pigmcntcn als Antivcrschlcifladditiv in Untenzusammcnsctzungcn. Die 
Erfindung betrifft ferner Tintenzusamrnens^ insbesondere fur 

5 Schreibgerate mit Needlepoint- ^^ oder Rollerballspitzen. , b . j > 

Beim Gebrauch von Schreibgeraten, insbesondere beim Gebrauch yon iSchreibgeraten riii^^ 
ballspitzen, kann es haufig schon nach relativ geringer Schreiblange zum Auf treten von VerscKlelB^onimen,; wenn:han- 
delsiibliche Tinten verwendet werden. Verse hleiB'rieiBt in diesem Zusammenhang, daB das Problem der.Kugelretraktion 
auftritt, d. h. die Kugel in der Schreibspitze wandert '.in das Kugelbett ;eia/|j : ^urch wird zum einen rdas Schreibgefuhl 
10 deuMich schlechter, zurri anderen kann es dazu kornrnen, dafi der freie Querschnitt { der Kapillaren im Kugelbett verklei- 
nert wird bzv/. vollstandig verschlossen wird. Dies fuhrt, zur i Reduzierurig des Tlhtehflusses bis hin zum Totalausf all des 
Schreibgerates. Beispielsweise lri;Sci«ijjgeraira'init eiiner. (Melstahl;^ Woi&amcafbidkugel von 

z, B . 0,7. mni Durchmessier und Gebrauch eiriertlblibh aufgebauten Farbstofftiritekann dieser Effekt ; typisbhenyeise nach 
' etw^ 200 bis 400 ^ ,.? .'; . vl'^'^t.* v %• '-' 

15 . . wurderi schon eine Rejhe y^^ • 

Die meisten dieser Arisatze beinhalten die Zugabe von Addiuven, die auf grund lhrer tensidahnlichen Eigenschaften an 

Hr«n 7 r Trr»ri'^fl«r>Hr»n vnn TTii err* I 1 infl \iC-i ffrKIVi r\t t . H o.s r»h rm h or* r«t «' flr^sr»fbir».nv!WKr^r*m 
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bekannten FeststofrschmienniUeJn wie Molybdandisulrid oder Graphii beschrieben, Aucb wird die gezielte ehemische 
Modifikation der Oberflache von Rufipigmenten beschrieben, urn so die hohe VerschleiBneigung speziell dieser Pigment- 
klasse zu verringern. 

rri a £ioaai ~«^~u^.^ ^ Via;*, 



schleiB zu reduzieren, und einSchutzkolloid enthalt. Das RuBpigment und das BhthalocyaningetrennUwefden?alS:nicht 
. 25 verschleiBmindernd beschrieben. t 

Die JP-A-02199182 beschrcibt erne Pigrnemunte fdr -Kugelsclireiber, die rait vSchniierrniUtln wie Molybdandisulfid 
modifiziertes, d. h. damit verbundenes Pigment verwendet, um die Verech^ zu venmndern/^:J 

Die DE 36 25 557 offeribart eine Farbzusaimneri^ 
ah farbgebende Mittel umfaBt, bei der jedoch aJs verschleiBminderndes Additiv ein speziell es Armnsalx von N-Acylsar- 
30 cosin verwendet wird. lagmenu: werden in den beschnebenen lintenzusamrnensetzungen in Mengen von mehr*als 
5 Gcw.-% cingesctzt ( t < ' f ' 

Die EP-A-0 675 181 oilenbart cine waBrigc TmtLn/UbururiR'nselzung tur Kugelschreibei, die vcbesberte Schmierfa- - 
higkeit aufweisL Die Zus a nnnen sttzung unifaBt ein FarbungsmitieL ein Dispei^ierrriitteL ein wa>r,erlosliebes organ!- 
sches Losungsiriittel, Wasser und ein spezielles Denvat einerPhosphorsaure. Pigmente werdeh vorzugsweise in Mengeri .... 
35 ' von 1 bis 30 Gew.-% verwendet.; Es ist ofTenbarC daB bei niedrigeren Pigmentkonzentrationen die Tlntendichte auf dem 
Papier in unerwunschter Weise reduziert ist! 

Die der Erfindung zugnjndetiegende Au^ 
zu steUen, aie aus Scrireib^ 





T c. - , , , i , , f , . •< 

Ein wei terer Gegeris tand der ;Erfihduhg ist eirie^rtterizu 
45 zogen auf dasGcsamtgcwichtdcrZusa*"' \ i \ ^ . ... - ' 

; • k -l Gew.*;% orgariiscbes Pigmer *' 
der Gehalt der Komponente (a 



Das AntiverschleiB additiv bzw -pigment wird ini lolgenden aucb als Additiv oder erji nd un^s ircnmBes rAdditiv be- 
'zeichnet. r > * * ^ > ] { 

'. ' Dberraschenderu'eise wurde gefunden, daB durch den Einsatz von auch schon geringsten Mengen dispergterter Pig- 
mente wie RuB, insbesondere FarbruB, Furnace-RuB t GasruB und/oder FtarrimruB und/oder organise her Bunlpigmente 
55 wie seiche vom Aza> und^der Phtlialocy anin-Typ in ansonsten liblichen Tinten, insbesondere Farbsioflunlcn- das Verr 
scrilelBverhaltenld^^ 1st insbeso^ well Pigmente in Tinten 

in der Reg el als Ausloser von Vei^chleiB angesehen werderi. 

Die Erfindung besteht also in dem Zusatz vori vorzu gs weise geringen Merigen dispergierter Pigmente zu einer .ansph-r 
sten ubhehen Untc, bcispiclswcisc ciner Farbstofjftmtc, die aus Scbrcibgcratcn Oder Druckvorrichtungcn wie Plottem 
60 verschrieben werden. Dies konnen beispielsweise Schreibgerate mit Needlepoint- oder Rollerballspitzen oder Federhal- 

. Das Additiv wird, jeweils bezogen auf das Gesamtgewicht der Imtenzusarnmensetzung, im aligemeinen in Konzen- ;":v 
tradon^^ 

5 Gew.f %, vorzugsweise 0,005 bis 0,5 Gew.-%, und insbesondere in Ko^ bis 0,1 Gew.-% verwenr^ i 

65 ^det Beispie^ RuBpigment in Konz^ntrationen von Weniger als 0,1 Gew,-%. yer^endet -w^den..Prg^isch^/^. 

■ : • Buntpigment.kann betspielsweise in KonzentratJonen von weniger als 1 (iew.-% verwendet werden. Altemativ kann 
auch ejne Mischung von RuBpigment und organischem Buntpigmept in einer Konzentration von weniger als 1 Gew.-% 
verwendet werden, wobei die Konzentration des RuBpigments in der Zusarrimensetzu wefritger als. 0, i Gew.-% ist. < 
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Die mittlere Teilchengrofle des Additivs betragt im allgemeinen 10 bis 500 nm, vorzugsweise 10 bis 100 run und ins- 
fa esondere 30 bis 60 nm. Mitdere TeilchengroBe bedeutet in diesem Fall D 50 - Wert, d. h. 50% der Pigmentteilchen sind 
klcincr, 50% sind groBcr als dcr D 5 o-Wcrt. 

Zur Charakterisierung des AntiverechleiBadditives kann man auch die GroBe der Primarteilchen angeben. Primarteil- 
chen sind die mit elektronenmikroskopischen Methoden zu erkennenden kleinsten Pigmentteilchen eines bestimmten 5 
Pigments, beispielsweise von RuB. Beispielsweise kann das Additiv GasruB mit einer mittleren PrimarteilchengroBe von 
10 bis 30 nm, Furnace-RuB mit einer mittleren PrimarteilchengroBe von 15 bis 60 nm und/oder RammruB mit einer Pri- 
marteilchengroBe von etwa 100 nm umfassen. Bezogen auf die durchschnittliche GroBe der Primarteilchen wird das Zah- 
lenmittel angegeben. 

Besonders geeignete Additive umfassen: 10 

- Fumace-RuB der (oder vergleichbar mit) Klasse MCF (MCF = Medium Channel Furnace) mit einer einer DBP- 
Ab sorption von 45 bis 50 ml/100 g, einer mittleren PrimarteilchengroBe von 15 bis 20 nm und einer B .E.T.-Ober- 
flache von 180 bis 220 m 2 /g, 

- GasruB der Klasse (oder vergleichbar mit) HCC (HOC = High Color Channel) mit einer Schwarzzahl von 260 bis 15 
300, einer mittleren PrimarteilchengroBe von 10 bis 16 nm und einer B.E.T.-Oberflache von 300 bis 340 m 2 /g und/ 
oder 

GasruB der Klasse (oder vergleichbar mit) RCC (RCC = Regular Color Channel) rnit einer Schwarzzahl von 240 
bis 250, einer mittleren PrimarteilchengroBe von 20 bis 30 nm und einer B.E.T.-Oberflache von 80 bis 120 m 2 /g. 

20 

Als ein besonders wirksames AntiverschleiBadditiv hat sich FarbruB erwiesen, der eine besonders deutliche Verbesse- 
rung des VerschleiBverhaltens erzielt. Dies beruht unter anderem wahrscheinlich auf der geringen PrimarteilchengroBe 
und der annahemd kugelartigen Form der Pigmentteilchen dieses RuBtyps. 

Es sind somit Pigmente bevorzugt, die annahrend laigelformige Gestalt aufweisen. tJberdies ist es vorteilhaft, wenn 
die Primarteilchen des erfindungsgemaBen Additives eine enge TeilchengroBenverteilung bei geringer mittlerer Teil- 25 
chengroBe wie oben angegeben aufweisen. 

Als Beispiele fur besonders bevorzugte AntiverschleiBpigmente seien der FurnaceruB Printex 85 und die GasruBe 
FarbruB FW 1 und Printex U genannt (Handelsproduktbezeichnungen der Firma Degussa AG). 

ErfindungsgemaB geeignetes Additiv kann auch in Form von hydrophilen Pigmentpraparationen ("Pigmentfeinteig") 
verwendet werden. Ein fiir die erfindungsgemaBe Verwendung geeigneter Pigmentfeinteig ist beispielsweise Hostafine 30 
Schwarz T dcr Firma Hocchst AG (Clariant AG), dcr den FarbruB Printex 85 dcr Firma Degussa AG cnthalt Printex 85 
ist ein Fumace-RuB mit einer DBP- Absorption von ca. 48 ml/100 g und einer mittleren PrimarteilchengroBe von ca. 
16 nm. Der Pigmentfeinteig weist einen Djo-Wert von 0,049 um, einen Pigmentgehalt von ca. 30%, eine Dichte von 
1,21 g/cm 3 und eine Oberftacbenspannung von 55 mN/m auf. Die Mindestkonzentration, in der der Pigmentfeinteig ver- 
wendet werden kann, betragt etwa 0,02 Gew.-%, was etwa 0,006 Gew.-% RuB, bezogen auf die Tintenzusammenset- 35 
zung, entspricht. Bei anderen Pigmentsorten wie organischen Pigmenten konnen allerdings deutlich hohere Konzentra- 
tionen zur Erzielung des erfindungsgemaBen EfTekts notwendig sein. 

Der Pigmentanteil kann somit erhoht werden (bis hin zu einer reinen Pigmenttinte), jedoch wird der groBte Vorteil hin- 
sichtlich des VerschleiBverhaltens der Tinte beim Einsatz von geringen Mengen wie oben definiert erzielt Insbesondere 
besteht beim Einsatz geringer Mengen wie zuvor beschrieben der 'Vorteil einer groBen Rezeptierungsfreiheit hinsichtlich 40 
der tibrigeji Komponenten der Tintenzusammensetzung wie Lbsungsmittel, Farbstofle, weitere Pigmente, Feuchthalte- 
mittel, Tenside etc. 

Bei den Tintenzusammensetzungen, in denen die erfindungsgemaBen Additive verwendet werden^ kann es sich um 
Tinten auf Wasser-, Losungsmittel- oder Olbasis handeln. Die Tlntenzusammensetzungen konnen neben dem Antiver- 
schleiBadditiv wcitcrc fur Tinten iiblichc Zusatzstoffc umfassen. Hicrzu gchorcn beispielsweise wcitcrc Pigmente, was- 45 
ser- oder ollosliche Farbstoffe, mit Wasser rnischbare organische Losungsmittel, Dispergiermittel, wasserlosliche Binde- 
mittel, pH-Regulatoren, Konservierungsmittel, Tenside und sonstige weitere Hilfsmittel. 

Die vorliegende Erfindung stellt femer eine Tintenzusammensetzung zur Verfiigung, die, bezogen auf das Gesamtge- 
wicht der Zusammensetzung, entweder weniger als 0,1 Gew.-% RuBpigment (a) oder weniger als 1 Gew.-% organisches 
Pigment (b) oder weniger als 1 Gew.-% einer Mischung der Pigmente (a) und (b) enthalt, wobei der Gehalt der Kompo- 50 
nente (a) in der Tintenzusammensetzung weniger als 0,1 Gew.-% ist. 

Bevorzugte Pigmente (a) sind FarbruBe wie Furnace-RuB, GasruB und FlammruB sowie die oben bei der Verwendung 
als AntiverschleiBadditiv beschriebenen RuBpigmente. 

Bevorzugte Hgmente (b) sind organische Buntpigmente vom Phthalocyanin- und Azo-Typ. 

Im allgemeinen enthalt die erfindungsgemUBe Tintenzusammensetzung bezogen auf das Gesamtgewicht der Zusam- 55 
mensetzung weniger als 0,1 Gew.-% Pigment vom Typ (a). Vorzugsweise enthalt die Tintenzusammensetzung bezogen 
auf das Gesamtgewicht der Zusammensetzung 0,001 bis 0,05 Gew.-%, insbesondere 0,005 bis 0,01 Gew.-% Pigment 
vomTyp(a). 

Im allgemeinen cnthalt die erfindungsgemaBe Tintenzusammensetzung bezogen auf das Gesamtgewicht dcr Zusam- 
mensetzung weniger als 1 Gew .-% Pigment vom Typ (b). Vorzugsweise enthalt die Tmtenzusammensetzung bezogen auf 60 
das Gesamtgewicht der Zusammensetzung 0,01 bis 0,8 Gew.-%, beispielsweise 0,1 bis 0,6 Gew.-%, insbesondere 0,4 bis 
0,6 Gew.-%, beispielsweise etwa 0,5 Gew.-% Pigment vom Typ (b). 

Fiir die weiteren Eigenschaften wie PigmentteilchengroBe, -form, -groBenverteilung etc. der Pigmente vom Typ (a) 
und (b) in der erfindungsgemaBen Tintenzusammensetzung gilt das oben bei der Beschreibung der Verwendung des er- 
findungsgemaBen AntiverschleiBaddititves Gesagte. Somit konnen die Pigmente beispielsweise in Form von sogenann- 65 
ten RuBpraparationen wie oben beschrieben in die Untenzusammensetzungen eingearbeitet werden. 

Es sind solche Untenzusammensetzungen bevorzugt, die die oben als bevorzugte AntiverschieiB additive beschriebe- 
nen Pigmente erithalten. 
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Die Tintenzusanimensetzungen konnen eine'Wasserr,^brgMische Losungsmittel- oder Olbasis haben und naturlich 
weitcre.til5Uche f Bestondtene^wte bbeh^b^c^eben.al^6is,en^' , ' 

Die crfindungsgcmaBc Untcnzusammcnsctzung teann hcrgcstcllt werden, indem die cmzclncn B cstandtcilc in bchcbi- 
ger Reihenfplge, wobei vorziigsweise Wasser bzw Lpsungsniittel vorgelegt wird, miteinander venruscht werden Das 

• Pi omont ituirH iiKl^^tip'r\x>Ai cV» <«1 c vrirlip.r J^fRnftrcriiftrtft ,PranarfiHr»n 7.i]ffeffeftenV *"Hi erzu \werHeh in • der Reeel jDissdlver.Und 




0 _ 0 . __. _____ , it _ .. . ■ i'yerwen- 

det wei-den und ist msbesbndere fiir Schreibgefate init Needlepoint- oder Rollerb allspitzen, Federiialter urid Plotters tifte 
geeignfct. r t '• . 

10 .Die'fblgenden Beispiele illustrieren die yorliegende Brfindung. .. ; ; 

v - >/.[y;^' m : : -.v.; v " i : - : \ s ;/ '••>'/ •' . Beispiele ' ';' ; : .*: V. ! .'""V! ' ..." 

. Die Rezepturen der. Tiriten, in dehen die AntJverschleiBpigmente erfindui^gsgeiiiaB yerw^det wurdeii, waren grund- 
15 satzlich wie folgt: • t< / < / ' 

t •'• : .Koni^^ % " ' • • . * ' ,; ' '\ . y' •, • ■ * x \ ) ' • ' ,: - . ? * 

' ' Hauptlosurigsmittel wie passer (> 50) , ' ' 1 ' 

• • - •.weitere > mischbare;Losungsmittel -,wie:Glycerin .(ca. .10 bis.3Q) •• ; ' " v ; -: : .r-"; >;••<:•/.-;•••:" v 

20 - Feuchthaltemittel wie Harastoff(-derivate) (ca. 2 bis 10) ' ' ' 

. - Farbmittel wie Farbstoffe (Saure-, Direkt-, basische Farbstoffe) und Pigmente (Azo-, Phthalocyaninr, Rug-, 

tandioxid-;Fe-Oxid-Pigmente) (ca/Q;l. bis'20) ' * s , 1 J 

- optional Bindemittel wie PolyacryJate/Schellack (ca. 0,5 bis 5) ' 

• v Netznnttel w^ bis 1) 1 

25 - pH-RegulatoreniwieTriethanolamin (ca. 0,1 bis 1) 

- Konservierungsmittel wie Isothi^olonT^sungen'(ca. 0,1 bis 0,'5) * ( > ; 

- Kon-osionsschutzmittelwie oigariischePhbsphbrsaureester 



30 5 ' ' " - ' r " Vergleichsbeispiel , .- — r f 



' ' Als Vergleichsbeispiele, die ^herkomniliches -'VerschleiBverhalten zeigten, dienten zwei Needlepoihttintenrezepturen 
,..auf Farbstoff-Basis (TabeUel);. ; ' ' > „ ''.'J, . v' 



35 



65; 
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Tabelle 1 



Komponente 


Heratelter 


chem. Zuaammensetzung 


Basis* 
Rezeptur 1 
schwarz 


Basis- 
Rezeptur 2 
oiau 


5 














Wasser 




dalon. Waesar 


60.3 


75.2 


10 


Diethytenglykol 






16,0 


10.0 




Glyzerin 








6,0 


15 


ntui town 






4,0 


4,0 




Bayscript€> 

Q/-»h\Aj"Qr» CD ft 

ocnwcuz or, u. 


Bayer AG 


Losung von Azo- 
Farbstoffen In Wasser 


18.0 




20 


Saureblau AE 85 


Hoectist AG (neu: 
Oarlant GmbH) 


C.I. Acid Blue 9 




1,5 


25 


Duasyn® 

Saurehodamin B 01 


Hoechst AG (neu: 
Clarlant GmbH) 


CI. Acid Red 52 




1.5 




Surfynol® 485 


Air Products 


ethoxyfiertes Ethindloi 


0.5 


0.5 


30 


Triethanolamin 








0.1 




Parmetol® A 23 


Schtilke & Mayr 


wasaerige Losung von u.a. 
Isothiazolpn-Derivaten* 


0.2 


0.2 


35 


Sandocorin® 
8132, fl. 


Qariant GmbH 


wasaerige Losung von u.a. 
org. Phosphorsaureestern* 


1.0 


1,0 


40 


Summe 






100,0 


100,0 


45 



* genaue Zusammensetzung unbekannt 



Beispiel 1 50 

ErfindungsgemaBes AntiverschleiBadditiv 

Die Untenzusammensetzungen aus dem Vergleicbsbeispiel, die verschleiBend wirkten, wurden durch Zugabe von An- 
tiverschleiBpigmenten in feinstdispergierter Form (als Pigmentfeinteig oder Rgmenttinte) modifiziert Die Ergebnisse 55 
sind in Tabelle 2 gezeigt: 

60 
65 



5 
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Tabelle2 . 



5 = 




Nr. 


Rezeptur- 


Tinte 


AntiverachteiB* . 
Pigment : 


ver .• 
schleiB- 
Pigment = 


Afrtl- 

verschleiG- • 

Pigment 

(Pigment) 


• Aus 
mite 

durch . 

•• Ver : ' : 


' i-Lee'r- ' 
schreib- 

(Mittel 


10 "i 












(Fein 




sonlelG 


wert) 












wig; 




















Gew.-% 


ca. Gew-% 






15 


1 - 


'■'.•.*/.. ; g 

KIP.IAd. r 

- v, . > ■ • ? 




1, schwarz . : 








100 


300 




1:1 ; 


( NP-165 ;| 




Z p blau > , >.. •;; 












20 ; 


3 ; 


NP-216 


B6/163.2 


1, schwarz ( 


R.Bk, 7, Prlntex® 65 
InjHostaflne® 


P # 1 

• • ,y.- -t J 


"0,03';: ' \ •• 

. * ' . ; ;.).. -i 

\>i>..«5v ; >;;.';;\.-v^ ; :.;< 




-, : '.. ;; v , • ••• • •■ ' 

>1700 










, - •• ••■ 


: ocnwarz 

-v- T i, ;:( : ,/::..,,., : : . ■'■ 






.' v 'v'''-: 




25 i 




NP-217 


B6/163.3 


1, schwarz 


P,Bk. 7, Printex(8> 85 


0.4; 


'0,12/' r ; I 




>1600 






v. * .} 






iri>io8tafine<B> :> 




• '« . r 


























J 30 


V ,-.:»•' 


NP-215 i 


B6/161*1 


1/scrwarz^; 


P.Bk. 7;iPiintex® 85 




: 0,3 ^ , 




- >1600 


' 4 "' 1 










^ in ,Hostaflno® 

- •, ■ . 
Schwarz T 

.: - f ,y,.?' .'^c^. -•>■■.'■"• • 










|: '35 : 


e ':' 




9720153 


1, achwarz 


P.Bk. 7» Print©x<8>:85 


/l^^;i, : iv> 




-;a.:J0l;h : / 


> 10.000 






>;-. 


• ' ' :*/ 


id. : i .'s ^ v. J 


in Hpstafine® .i 
v,ocnwarz i 










f 40.- 




WV^5 ;, 


IWl/4^5 ' 


/li^schw'arzV'' 

: v. ' 


P.Bk. 7, FarbmQ ^ 
FW1<B -in ink-jet- 
^kohrentrat ^ ^ 


' 1,6 ,;•/,•>:•; 


0,35 


0 


, iiooo 

; i 

• . 


45 






lWi/42;6r:i 


1 ( schwarz ; 


:yR:Bk.-7,Printex(B: 




0,35 :J 


...... 


• ' - 
>1000 

^ ,r • ^ . 




: . 




i>"-,:> *' 


RuQkonkQntfat • , , , 


lllli; 




V * ^ -v\. .T 




, V . • • 

•.J'5Q, : .\^ 


9 | 


NP-285* 


• B6/166.8 1 


: t-; ' i; ■ 


; '^M.rrPrintex^^^,^ 
: in Hostaflne® 

: ^nWarz : T: ^ ' J 


.6,02' 


0,006 . 
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i* •'<•.;■•'•>.'.'.•';.'<'-',' 
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^ •. •> .KJ,.,. • :, 
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Nr. 


Rezeptur- 
Nr. 


BasJs- 

T| n 4A 

iinie 


AntlverschleiB- 

i ly 1 1 ivi 1 1 


Antl- 
ver 

schleift- 
PlQment 
(Fein 
teig) 


Antl- 

verechlefG- 

Pigment 

(Pigment) 


Aus 
faJle 

dutch 
Ver 

schleiB 


Leer- 
schrelb- 
lange 
(MIttel 
wort} 


10 


NP-336 


B6/167.9 


2, blau 


P. Bk. 7, Printe*® 
85 in Hostafine® 
Schwarz T 


0,02 


0,006 


0 


>1200 


11 


NP-337 


B6/167.10 


2. blau 


P. Bk. 7, Prlntex® 
85 In Hostafine® 
Schwarz T 


0.04 


0,012 


0 


>1100 


12 


NP-338 


B6/1 67. 11 


2, blau 


P. Bk. 7. Prlntex® 
85 In Hoataflne® 
Schwarz T 


0,07 


0,021 


0 


>1300 


13 


NP-339 


B6/167.12 


2, blau 


P. Bk. 7, Prlntex® 
85 in Hostafine® 
Schwarz T 


0.1 


0,03 


0 


>1200 


14 




9716136 


2, blau 


P. Bk, 7, Prlntex® 
85 in Hostafine® 
Schwarz T 


0,1 


0,03 


0 


> 10.000 


15 


NP-242 


B6/163.12 


2, blau 


P. Bk. 7, Prlntex® 
85 In Hostafine® 
Schwarz T 


1.0 


0,3 


0 


>1500 


16 


NP-218 


B6/163.4 


2. btau 


P. a. 15:3 in 

Hostafine® 

Blau B2G und 

P.V. 23 In Rexonyl® 

Vlolett RL-IA 


0,65 
und 
0.15 


0.34 
und 
0.045 


40 


1100 


I f 


NP-243 




2, blau 


P. Bl. 16:3 in 

Hostafine® 

Blau B2G und 

P.V. 23 in Rexonyl® 

Violett RL-IA 


3.4 

und 

0.6 


1,36 

und 
0,18 


0 


1700 
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55 



Printed und Farbrufi FW 1 : Handelsproduktbezeichnungen der Degussa AG 
Hostafine® und Rexonyl®: Handelsprodukttoezelchnung der Hoechst AG 

60 

Aus den Untersuchungsergebnissen ist zu erkennen, daB bereits geringste Mengen FarbruB (Pigment Black 7 (P.Bk.7)) 
AntiverschleiB-AVirkung zeigten, die Mindestkonzentration lag etwa bei 0,005 Gew.-%. Beim Einsatz von organischen 
Buntpigmenten (Pigment Blue 15 : 3 (P.B1.15 : 3) und Pigment Violet 23 (RV.23)) waren deutlich hohere Konzentratio- 
nen erforderiicb, etwa 0,5 Gew.-% in der Summe. Dies iliustriert die besonders guten AntiverschieiBeigenschaften von 
FarbruB. 65 

Die Kennzahlen der eingesetzten RuBtypen waren (Tabelle 3): 



7 
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Tabelle 3 



Handetsriame 


WasseV : .i 


Mlttiere 

Prirnair-.' 
teHchen : 
groQe 


••BET-. '' ! 
Oberflache .' 


DBP- 

. Adsorption '! 


Olbedarf 
PIN ISO 

767/5 


ilQchtlge 
Anteite ■ 
{9SFC) 


pH^Weft; 


t .-/l _ !.>'.- *., r. : 




•nrri 


•..2 

m 7g 


ml/lOOg 


9/1009 . ; ; 






Printex® 85 


MCF* 


•16.;' ':'■;'■] 


200 






1,2 


9,5 


FarbruB FW 1€> 


HCC* ; 


11) ^ 3 :^:--^ 


';/-32d';'';; .;j 


'*>•'•.*> " .'J • • V • 


920 


5,0 


4,5 


I Printex® U 


RCC* 


.■'<■ ' " .' : .. ''; 


100 - > ; 


:>'.'" -•• : '•• ' ; 


, , 460 v; 

1 ; 


\ 

i: ,,: 


4,5 



MCF; Medium Color Furnace Carbon Black (Fumaoeiru?) 
HCC: High Color Channel Carbon Black <(GasruB) 
RCC: Regular Color Channel Carbon Black (GasruO) 



, . ' * , - PrUfimethode ' : 1 - * 4 ' , « 

;\ ^ ^erscl^iblangen, <die 'in Tabelle .2 'angegeben sind, und des VerschleiBverhaltens wurdc durcb 

ciheri ^mascHinelien^'Schrcibtest^CPentcst) ;y6rgeWihmen;! : Die"Kiaschinenparameter -waren:- • • : • : 7 f - ^ 

- Schrcibgcschwindigkcit: 6,6 m/min x ' ' , > f t 
Papiervorschub: 100 mm/rnin * ; * . / 

- Schreibwinkel: 70° , \ , 

- Rotation der Halter: 0,2/mm > ' ' ' • - ' - '"7 
j < ' "Y Auflagegewicht: 70 g , , ; 

- Papier: Baumgartner Testpapier (rSO/DIS 12757). ' , ' \ ;; 

jEs wurden jeweils mindestens 5 Gerate mit Kugelspitzen bestehend , aus Edelstahl-Kugelbett und Wolframcarbid^ 
Schreibkugenln mit 0,7 min Durchmesser getestet. Die Tinte im Tank wurde der ;Spitze uber ein A usgleich system "be- 
darfsger'echt zugefUhrt (free-ink) . , .Die :;FUllmenge • beuoig . .ObUc'herweise. .1 ,7 ml j(entsprechenci ^ca. 1206~X466. m Leer- 
schreiblange): In tden' Fallen 'mirSc hieihlangen > 10.000 m \^ urde cter Tank enLsprvchend oft nachgefiilil 

Di e max imale <Leer schreibiange vy ar ; err eic h t, av erin die HaUeheine deli tli che ■ • durch ' Bi n wanderri der Ku gel i n da s -Ku - 
gelbeti. hei^orgerufehe.Re^uziemng'des.anfanghc Tintenverbrauchs zeigten. Der VerschleiC ist dann auch mikrosko- . 



pisch am verringerten Kugelvorstand zu erkennen 




ruB, GasruB pder HarrmiruB, •odetp^aiii^ insbesondere yom Azo- oder Phthalocy anin-'^yp, oder ; 

Nlischungen derselben urntaBt. r * * ~ , ' K , 

5. Verwendung nach Anspruch 1 , oder Anspruch 2, da^iu"ch'gekennzeichneU daB das Additiv bezogen aufidas Ge- 




4. Vervvcndung 'fucH einein der vorhergeHehden Anspiiiclie,' dadurch gekerinzetcBriet, daB die mittlere Tbilcheh- 
grofie des Additives 10 bis 500 nm, vorzugsw^ise 10 bis 100 nm und insbesondere 30 bis 60 nm betra^t 

5. Verwendung nach ei^em de^ mit 
cincr mi ttlcrcn PrimartcilchcngrdBc ^bn«10rJis;^ Furnace-RuB mit cincr rnittlorcri Bi^a&ilcBcngrdBc von 1 5 

;• bis^O. nm : urj<V6der--jRanuriruB mit einer mittleren PrimMeilchengroBe von etwa lOOnm umfafit. , 
£ ~\t j u z ! 3 -- A ■■ ?: - L - j-j-— l --i - 1 'idas Additiv das Pigmen^ 



7. Verwendung n^ 

nahernd kugelfbnriige Gestalt und eine enge TbilchengrbBenverteilung besitzeril/ 1 t - ' 

8. Verwendun gekennzeichnei, daB das A drii tiy i n einerTl n- 
.tenzusammensetzung auf Wasser-, Los ungsmittel- oder Olbasis verwendet wird. » ^ ■ 
9;"^ntenzu 

zuug, entw 
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weniger als 1 Gew.-% einer Mischung der Pigmente (a) und (b) enthalt, wobei der Gehalt der Koraponente (a) in der 
Tintenzusammensetzung weniger als 0,1 Gew.-% ist. 

10. Tintenzusammensetzung nach Anspruch 9, dadurch gckcnnzcichnct, daB das RuBpigment (a) FarbruBc, insbc- 
sondere Fumace-RuB, GasruB oder FlammruB oder Mischungen derselben, und das organische Pigment (b) organi- 
sche Buntpigmente vom Phthalocyanin- oder Azo-Typ oder Mischungen derselben umfafit. 5 

11. Tintenzusammensetzung nach Anspruch 9 oder 10, dadurch gekennzeichnet, daB sie bezogen auf das Gesarnt- 
gewicht der Zusammensetzung 0,001 bis 0,05 Gew.-%, insbesondere 0,005 bis 0,01 Gew.-% RuBigment (a) enthalt. 

12. Tintenzusammensetzung nach Anspruch 9 oder 10, dadurch gekennzeichnet, daB sie bezogen auf das Gesamt- 
gewicht der Zusammensetzung 0,01 bis 0,8 Gew.-%, insbesondere 0,4 bis 0,6 Gew.-%, vorzugsweise etwa 

0,5 Gew.-% organisches Pigment (b) enthalt. 10 

13. Untenzusammensetzung nach einern der Anspriiche 9 bis 12, dadurch gekennzeichnet, daB das RuBpigment (a) 
bzw. das organische Buntpigment (b) eine mittlere TeilcherigrGBe von 10 bis 500 nm, vorzugsweise 10 bis 100 run 
und insbesondere 30 bis 60 nm aufweisen. 

14. Untenzusammensetzung nach einem der Anspriiche 9 bis 13, dadurch gekennzeichnet, daB das RuBpigment (a) 
GasruB mit einer mittleren Primarteilchengrofie von 10 bis 30 nm, Furnace-RuB mit einer mittleren Primarteilchen- 15 
groBe von 15 bis 20 nm und/oder FlammruB mit einer mittleren Primarteilchengrofie von etwa 100 nm umfafit. 

15. Untenzusammensetzung nach cincm der Anspriiche 9 bis 14, dadurch gekennzeichnet, daB die Hgmcnttcilchcn 
annahernd kugelformige Gestalt und eine enge TbilchengrofienYerteilung besitzen. 

16. Tintenzusammensetzung nach einem der Anspriiche 9 bis 15, dadurch gekennzeichnet, daB das RuBpigment (a) 

in Form einer hydrophilen RuBpraparation (Pigmentfeinteig) vorliegt 20 

17. Untenzusammensetzung nach einem der Anspriiche 9 bis 16, dadurch gekennzeichnet, daB sie auf Wasser-, Lo- 
sungsmittel oder Olbasis hergestellt ist 

18. Verwendung einer Tintenzusammensetzung gemafi einem der Anspriiche 9 bis 17 in Schreibgeraten und Druck- 
vorrichtungen. 
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StandoU Wolfgang 



Munchen, den 1 1 . Oktober 2004 
Telefon: (0 89)21 95-4770 

Aktenzekhen: 10 2004 007 789, 

Ihr Zeichen: 030345 RS 

Annietdernr . : 1 21 241 41 
Degussa AG 



□ ~<r3 



Bitte Aktenzeichen und Anmelder/lnhaber bei 
alien Eingaben und Zahlungen angeben! 



Zutreffendes ist angekreuzt H3 und/oder ausgefullt! 



Prufungsantrag, Einzahlungstag am 18. Februar 2004 
Eingabe vom eingegangen am 



Die Priifung der oben genannten Patentanmeldung hat zu dem nachstehenden Ergebnis gefuhrt. 
Zur Aufieaing wird eine Frist von 

vier Monat(en) 

gewahrt. Die Frist beginnt an dem Tag zu laufen, der auf den Tag des Zugangs des Bescheids folgt. 

Fur Unterlagen, die der Aufierung gegebenenfalls beigefugt werden (z. B. Beschreibung, Beschreibungsteile, Patentanspruche, 
Zeichhungen), sind je rwei Ausfertigungen auf gesonderten Blattern erforderlich. Die AufJerung selbst wird nur in einfacher 
Ausfertigung benotigt. 

Werden die Beschreibung, die Patentanspruche oder die Zeichnungen im Laufe des Verfahrens geandert, so hat der Anmelder, 
sofem die Anderungen nicht vom Deutschen Patent- und Markenamt vorgeschlagen sind, im Einzelnen anzugeben, an welcher 
Stelle die in den neuen Unterlagen beschriebenen Erfindungsmerkmale in den ursprunglichen Unterlagen offenbart sind. 

[3 In diesem Bescheid sind folgende Entgegenhaltungen erstmalig genannt (bei deren Nummerierung gilt diese auch fur das 
weitere Verfahren): 



Hinweis auf die Moglichkeit der Gebrauchsmusterabzweigung 

Der Anmelder einer mit Wirkung fur die Bundesrepublik Deutschland eingereichten Patentanmeldung kann eine Gebrauchsmusteranmel- 
dung, die den gleichen Gegenstand betrifft, einreichen und gleichzeitig den Anmeldetag der fruheren Patentanmeldung in Anspruch 
nehmen. Diese Abzweigung (§ 5 Gebrauchsmustergesetz) ist bis zum Ablaut von 2 Monaten nach dem Ende des Monats moglich, in 
dem die Patentanmeldung durch rechtskraftige Zuruckweisung, freiwillige RCicknahme Oder Rucknahmefiktion erledigt, ein Einspruchs- 
verfahren abgeschlossen oder - Im Falle der Erteilung des Patents - die Frist fur die Beschwerde gegen den Erteilungsbeschluss fruchtlos 
verstrichen ist. Ausfuhrliche Informationen uber die Erfordernisse einer Gebrauchsmusteranmeldung, einschlieSlich der Abzweigung, 
enthalt das Merkblatt fur Gebrauchsmusteranmelder (G 6181), welches kostenlos beim Patent- und Markenamt und den Patentinforma- 
tionszentren erhaltlich ist. 
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(1) DE 198 55 014 Al 

(2) DE 695 15 129 T2 

(3) DE 21 36 0.55 C3 ^ "MA ^^H^^ 7 

(4) JP 11 323229 AA 

Der Prufung werden die am 18. 02. 2004 eingegangenen Unterla- 
gen mit den Patentanspruchen 1 bis 20 zugrunde gelegt. Die Pa- 
tentanspriiche sind durch die Offenbarung in den urspriinglich 
eingereichten Unterlagen gedeckt . 

4 Die geltenden Anspruche 1 bis 14 der vorliegenden Anmeldung 
betreffen eine wassrige, kolloidale GasruiSsuspension, die An- 
spruche 15 und 16 Verfahren zur Herstellung der GasruSsuspen- 
sion, Anspruch 17 betrifft die Verwendung der wassrigen, kol- 
loidalen Suspension und die Anspruche 18 bis 20 Tinte, die 
diese GasruSsuspension enthalt. 

Nach diesseitiger Ansicht ist die erf orderliche Einheitlich- 
. keit der vorliegenden Anmeldung nicht gegeben, da fur die Tin- 
te nach den Anspruchen 18 bis 20 kein Rechtsschut zbediirf nis 
besteht (vgl . BGH Bl 72 , . 380' Schreibpasten) . 

Amtlicherseits wird gebeten, die Einheitlichkei t der Anmeldung 
durch Ausscheiden oder Verzicht auf iibliche Art und Weise her- 
zustellen . 

Zum Stand der Technik wird bereits an dieser Stelle auf die 
Druckschrif ten (1) bis (4) verwiesen, in derien GasruiSsuspensi- 
onen mit einem Gehalt an Azoverbindungen beschrieben werden 
(vgl. Druckschrif t (1), Anspruche 1 und 2 in Verbindung mit 
Seite 3, Zeilen 52 und 54; Druckschrif t ( 2 ) , Anspruch 1 ; 
Druckschrift (3), Anspruch 1 und Beispiele 1 bis 3; Druck- 
schrif t (4) , abstract) . 



3 



Wenn bei dieser Sachlage der Vertreter der Anmelderin eine An- 
horung fur sachdienlich erachtet, so wird gebeten, nach Ein- 
reichen einer geanderten Ansp'ruchs fas sung und daran' angepass- 
ten Beschreibung schriftlich oder telefonisch einen Termin 
vor zuschlagen . 

Mit den vorliegenden Unterlagen kann eine Patenterteilung we- 
gen der o.g. Griinde nicht in Aussicht gestellt werden; es muss 
vielmehr mit der Zuriickwei sung der Anmeldung gerechnet werden. 

Priifungsstelle fur Klasse C09B 
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